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1 I£:l2 "* GSWlnnU,,S ^ '"""-""•i- Polyhyaroxy- 
5 farb^oA 0 /"" 9 betrifft ein Verfahr.n zur Gewinnung von 
unt„ aennie.t.n B.dingungen in ^Vu^^^r 

10 Unter definierten Fermentationsbedingungen synthetisieren 

llZlTZTr r9anism ^ polymere ™ox T ^toi #r /» 

Beispiel Polyhydroxybuttersaure ( PH B) oder Copolymer Poly- 
hydroxybutters^ure/Polyhydroxyvaleriansaure sowie Tuch andeL 
Polyhydroxycarbonsauren. Daaeben entstehen in den Zellen auch 

STitZE 1 ? ^ ParbSt ° ffe ^ Welche b - einer ^eiteren Ver- 
SrtaTlr,T M PHA 3lS Ve -"einigung storend 
stoffe' durch J " b6lCannt ' b6i denen Li * ide ™* 
58 480 EP 1 24 n 3 0^ er6 ., Alk0h0le ^ ACet0n <*P15 123, EP 
20 Farbstoffen fL en , r"' WSrden - e±ni9en Car "tinoiden 

ten Farbreinh^r h L ° SUn * sverf nicht zur gewunsch- 

ten Farbremheit, d.h. zu einem weiflen Polymeren. 

Eine andere MSglichkeit wird durch das Umf alien des Polymeren 
25 Tel ? PHA-Lfiser <DD 276 304) erreicht. Dabei ist eTner- 
25 "it. -it exnem Kettenlangenabbau zu rechnen und andererseits 
wird durch die Anzahl und/oder Verschiedenheit der verwend^en 
Losungs- und Fallaittel eine Aufarbeitung der P^ l^lTetl 
Es ist auch em hoherer Restgehalt an Losungs- oder f*£ 
mitteln in den PHA zu erwarten. 11 

30 

Der Erfindung li. 9 t die Aufgabe zugrunde, die i„ ProzeB der 
in tZTZ' d " Mitao «'»"'"«' und der Afckumulaticn von rZ 
m den Zell.n gebild.t.n Farbstoffe aus den PHA zu entfernen 

" BaL^Mf hr<m "* Ge " inn,U « ™> ^rbstofffreien PHA aus 

uantenenbioniassen unter Anwendung der lr,rf,h r k 

Trocfcnung der feuchten Baxter ienbioU'se /^tS 

PHa" i SS T: UI * AUSf311en d " i» Extraktionsmittel geloste^ 
PHA wird die Aufgabe erf indungsgemafi dadurch gelost dafl di? 

lVclTr te Bakterienbi — vor der Extraction eTnVr zusat - 
lichen Temperaturbehandlung unterzogen wird. Dazu wird die 

Minut Bakt6rienbi — -ischen 10 Minuten und 120 

m.cV.o VoorundT^r aUS9eSet2t ' - Bereich 

45 Sehmoi k u Ten, P erat ^ der unteren Grenze des 

45 schmelzbereiches der Polyhydroxyalkanoate l iegt . Wahr !nd 
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1 dieser Temperatureinwirkung wird der in der Bakterienbiomasse 
enthaltene Farbstoff in eine solche Form iiberfuhrt, die keinen 
storenden Einflufl auf die weitere Verarbeitung des Polymeren 
mehr austibt. Im sich daran anschliefienden Extraktionsprozefl 

5 werden . dem Extraktionsmittel Essigsaure 1 bis 10 Volumenan- 
teile in % eines aliphatischen Carbonsaurederivates, bezogen 
auf das Gesamtvolumen des Extraktionsmittels zugesetzt. Als 
aliphatische Carbonsaurederivate konnen beispielsweise Essig- 
saureanhydrid oder B-Butyrolacton eingesetzt werden. 

10 

Die Extraktion wird unter bekannten Bedingungen durchgef iihrt . 
Die sich der Extraktion anschlieflende Verf ahrensstuf e des 
Ausf&llens der PHA aus dem Extraktionsmittel unter Anwendung 
bekannter Verf ahrensbedingungen ergibt hellere PHA als bei 
15 bekannten Verf ahrensweisen* Die aliphatischen Carbonsaurederi- 
vate und der Farbstoff verbleiben im Extraktionsmittel, 

flberraschenderweise wurde nach der Aufarbeitung der PHA mit 
dem erf indungsgemaflen Losungsmittelgeraisch aus Essigsaure und 

20 Essigsaureanhydrid ein Produkt erhalten, welches einen ge- 

ringeren Farbstoff anteil aufweist als ein Produkt, das mit 
reiner Essigsaure oder reinem Essigsaureanhydrid als Extrak- 
tionsmittel extrahiert und in ublicher Weise ausgefallt wurde. 
Obwohl das Extraktionsmittel Essigsaureanhydrid hinsichtlich 

25 des Farbstoff gehaltes im Polymeren einen geringeren Farbstoff- 
anteil ergibt, war nicht zu erwarten, dafl der Zusatz in einer 
Menge zwischen 1 und 10 Vol.-% Essigsaureanhydrid zu dem 
Extraktionsmittel Essigsaure einen wesentlich geringeren Farb- 
stoffanteil ergibt gegenuber einer Extraktion rait reinem 

30 Essigsaureanhydrid, 

Vorteilhaft bei der Verf ahrensweise ist die Vermeidung des 
Einsatzes zus&tzlicher Losungsmittel far eine Vorextraktion 
der getrockneten Bakterienbiomasse, um den Farbstoff anteil vor 
35 der Extraktion der PHA aus der Bakterienbiomasse zu entfernen 
sowie der Erhalt eines Polymeren mit ausreichend hoher Ketten- 
lange durch Wegfall zusatzlicher Stufen der Umfallung der PHA. 

Die Erfindung wird an folgenden Beispielen naher erlautert: 
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1 Vergleichsbeispiel 
SprOhgettockaete Bakteri.nbiomasie (H 9 lli glce it L nach HUNTER 



10 



1. Beispiel 



saure, welcher in einem Pall 1 Vol -% u„d \n *~ 
Fall in voi * » • .. vol.-* und xn einem anderen 

20 Ln des Extr.; ti "'" Ur , ,anhYdrid b "° 9 " 1 auf «" G. S a»,tvolu- 

men aes Extraktxonsmittels zugesetzt wiirH*« p« 

folgeade HelligKeit.n L < M =h hunter, pd"' ° 

Anteil Essigsaure- 
anhydrid in Vol.-% 
25 zum Extraktionsmittel i 



Behandlungszeit 



30 



m rain 



Behandlungs- 
temperatur 
in Grad C 



10 10 120 120 



10 



10 10 120 120 



35 



Helligkeit L 
Beispiel 2 



80 160 80 160 
91,9 92,0 92,0 92,2 



80 160 80 160 
92,2 92,8 92,8 93,2 



o-Butyrolacton von 1 Vol.-% bzw 10 «ni a k J cn 

«..«»,!«„ des ExtratUon^Us ^.t« T V' 
45 31 =h foigende Helligkeiten L (nach HUNTER) Mr die p HB . 
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1 Anteil fl-Butyrolacton 
in Vol.-% zum 

Extraktionsmittel 1 10 

Behandlungs z e i t 

in min 10 10 120 120 10 10 120 120 

Behandlungstemperatur 

in Grad C 80 160 80 160 80 160 80 160 

Helligkeit L 80,8 82,0 81,8 82,4 82,3 86,7 87,7 90,3 
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1 Patentanspriiche 



10 



15 



20 



25 



1. Verfahren zur Gewinnung von f arbstof f f reien Polyhydroxy- 
alkanoaten aus Bakterienbioraasse , vorzugsweise aus der 
Baktenenbiomasse der Mikroorganismenkultur MB 126, mit 
den Verfahrensstufen 

Trocknung der feuchten Biomasse, 

Extraktion der getrockneten Biomasse mit Essigsaure 
und 

Ausfallen der Polyhydroxyalkanoate 

gekennzeichnet dadurch, daJ3 die getrocknete Bakterienbio- 
masse m einera Zeitraum von 10 bis 120 Minuten einer 
Temperatur zwischen 80°C und der unteren Grenze des 
Schmelzbereiches der Polyhydroxyalkanoate ausgesetzt und 
das Bxtraktionsmittel 1 bis 10 Volumenanteile in % eines 
aliphatischen Carbonsaureder ivates , bezogen auf das 
Gesamtvolumen des Bxtraktionsmittels entMlt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 gekennzeichnet dadurch, da/3 das 
aliphatische Carbonsaurederivat Essigsaureanhydrid ist. 

3. Verfahren nach Ansprch 1 gekennzeichnet dadurch, dafi das 
aliphatische Carbonsaurederivat A-Butyrolakton ist. 
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